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Die folgenden Angaben smd den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(S) Zweikomponentige Zusammensetzung zur Abdichtung von Bauwerken und Bauteilen 

@ Es wird eine zweikomponentige Zusammensetzung zur 
Abdichtung von Bauwerken und Bauteilen beschrieben, 
die eine Pulverkomponente (A) und eine Flussigkompo- 
nente (B) umfasst, wobei die Komponente (A) 
0,5 bis 10 Gew.-Teile eines Epoxtdharzes vom Bisphe- 
nol-A- Oder F-Typ 
10 bis 70 Gew.-Teile an Fullstoffen 
0 bis 1,0 Gew.-Teile Polystyrol-Kugeln 
5 bis 20 Gew.-Teile eines zementhaltigen Bindemittels 
0,1 bis 5 Gew.-Teile an ubiichen Additiven 
und die Komponente (B) 
0,5 bis 10 Gew.-Teile eines Aminharters 
2 bis 10 Gew.-Teile Wasser 

0 bis 5 Gew.-Teile eines Plastifizierungsmittels sowie 

10 bis 50 Gew.-Teile einer wassrigen Polymerdisperslon 

auf Vinyl- oder Acrylat-Basis 

onthalten. Auf dicso Wcise ist nicht nur ein bitumenf reies 
Arbeiten mdglich, sondern es werden auch verbesserte 
anwendungstechnische Eigenschaften wie verbesserte 
Fruhwasserbestandigkeit, Kalteflexibilitat und Rissuber- 
bruckung, Moglichkeit eines hohen Schichtdickenauf- 
trags bis 10 mm (ohne Rissblldung), Rissfrethert in Hohl- 
kehlen sowIe hohe Wasserfesttgkeit trotz extremer Flexi- 
bilitat im Vergleich zu Bitumendickbeschichtungen erzielt. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung belrifft eine zweikoinponenlige Zusamtuensetzung zur bilunicnfreien Abdichtung 

von Bauwerken und Bauieilcn gegen Bodcnfcuchle sowie nichtdruckendes und druckendes Wasser. 

[0002J Zuiii Abdichten und zuin Schutz von erdbcriihrten Bauwerken und Bauieilen (wic Keller- AuBenwandc, Feuch- 

leraunie oder Sluizniaucm) wurde bisher iiblicherweisc auf Bituiiiendickbeschichlungen zuriickgegriffen. Die enlspre- 

clienden Bitunienforniulierungcn komnicn hierbei in eiii- oder zweikoiiiponentiger Form zuiii Einsatz. 

[0003] Einkoinponenlige Bituinendickbeschichlungen harten und verfilnien rein physikalisch durch Vferdunsten 

von Wasser. Dieser Vorgang dauen vergleichsweise lange, so dass die enlsprechenden Beschichlungen in der 

Regcl erst nach 4 bis 7 Tagen ihre volIeFunktionsfahigkeil erreichen, was einen deutlichen Nachleil dieser Systeinedar- 

sicllt. 

10004] Diescn Nachleil weisen die zweikoniponcnligen Bilunicndickbeschichlungen nichl auf, die ublicherweise aus 
ciner Basiskoinponenle auf Basis einer anionischen Bilunieneniulsion sowie einer pulverloniiigen Harierkomponenic 
besichi, wobei a!s Haner eine Mischung aus FuUstoff wie z. B. Quarzsand und Portlandzcnient und/oder Tonerde- 
schniclzzenient eingeselzl. wird. 

[0005] Die enlsprechenden Koniponenlen inussen vor der jewel ligen Anwendung gemischt werden, bevor es durch 
Wasserverdunslung und/oder die Freisetzung von inehrwertigen lonen zuni Brechen der Bilumenemulsion und dainit 
zuni Harten und Verfihiien der Bitumendickbeschichtung konimL 

|000^ Das Arbeilen mil Bitumenfomiulierungen isl in der Regel jedoch sehr zeiliniensi v; da das Aufbringen der Biiu- 
mendickbeschichtungen ublicherweise manuell erfolgl. AuBerdem isl das Arbeilen mil Bitunienfonnulierungen fiirden 
Vcrarbeiler auBcrst unangenehm, denn ganz abgesehen von den Gcruchsproblemen fiihndas Arbeilen mil Bitumen zum 
Vcrkleben von Werkzeugen, Handschuhen und Kleidung. 

10007] Bin weiterer Nachleil besleht darin, dass Abdichtungen auf Basis von Bilumenemulsionen mit hydrautischen 
Koniponenlen erst relaiiv spat mit Wasser belastet werden konnen und damit zur Reemulgierung neigen. SchlieBIich 
kann es bei Bitumendickbeschichtungen auf Belonunieigrunden bei starker Sonneneinsrrahlung zu einer unerwiinschten 
Blascnbildung kominen. 

[00081 Eshat zwar nicht an Versuchen gefehlt, die bestehenden Sysleme auf Bilumenbasis zu verbessem. 
|0009| So wurde gemaB der DE-OS 43 40 339 vorgeschlagen, bei zweikomponeniigen Formulierungen als Fullsloff 
Mliihglasgranulat aus Aliglas und/oder silikatische Mikro-Hohlkugeln einzuselzen. Auf diese Weise soli eine leichler for- 
tlcrbarc Masse enisiehen, die eine Verarbeitung mil Hilfe des Spritzverfahrens ermoglichen soli. 

jOOlOl GemaB der DE-OS 198 28 537 wird ebenfalls eine verbesserte Bitumendickbeschichtung beschrieben, wobei 
ilic Kasiskoniponente (A) aus einer anionischen Bilumenemulsion, einem Luftporenbildner sowie ggf, einer Polymer-Di- 
sivrsion und die Harterkomponente (B) aus einem Httringitbildner bestehl. Auf diese Weise soil eine schnelle Durch- 
invknung der Beschichtung sowie eine schwund- und rissfreie Ausharlung der entsprechenden Bitumendickbeschich- 
tung crzicll werden. 

lOOlI I SchlieBIich wird entsprcchend der DE-OS 199 54 642 eine wassrige, einkomponentige Bitunienformulierung 
hcansprucht, die als Stabilisierungsmiltel fur die Bitumen-Komponente Ettringit und/oder dessen Vorlaufersubstanzen 
cnihUll. Hierbei soil die Eltringit-Komponente als Einulgator wirken, wodurch die Bitumenformulierung nicht nur siabi- 
lisicrl wird, sondem in sehr kurzer Zeit ihre voile Trocken- und Verfilniungseigenschaflen entwickclt, was sich sehr po- 
siliv auf die Produkteigenschaften wie Fruhwasscrbestandigkeit auswirken soli. 

(00121 Trolz dieser deutlichen Fortschritte bei der Verbesserung der anwendungstechnischen Eigenschaften konnten 
die spczifischen Nachteile, die auf das Arbeiten mit Bitumenformulierungen zuriickzufiihren sind, nicht beseitigt wer- 
den. 

10013] Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, eine zweikomponentige Zusainmensetzung zur 
Abdichi ung von Bauwerken und Bauteilen zu entwickeln, die ein bifumenfreies Arbeilen ennoglicht und mil der gleich- 
/.ciiig die anwendungstechnischen Eigenschaften von Bitumendickbeschichtungen entsprechend deiii Stand der Tfcchnik 
/.umtndcstcrrcichl werden. 

|00I4| Diese Aufgabe wurde erfindungsgemaB mit Hilfe einer Zusamraenselzung umfassend eine Pulverkomponente 
(A) und eine Fliissigkomponente (B) entsprechend Anspruch 1 gelost. 

|0015| Es hat sich namlich uberraschenderweise gezeigt, dass mit Hilfe dieser Zusammensetzung nicht nur die Nach- 
icilc des Arbeilens mit Bitumen uberwunden werden, sondern dariiber hinaus die Eigenschaften der Beschichlungen wie 
iTiihwasserbestandigkeit, Rissiiberbruckung oder Wasserfestigkeit (trolz extremer Flexibilital) deutlich verbessert wer- 
den konnen. So konnen bspw. Schichtdicken bis 10 mm ohne Rissbildung realisiert werden, was ebenfalls nicht vorher- 
sehbar war. 

100161 Die zweikomponentige Zusammensetzung entsprechend der vorliegenden Erfindung umfassi eine Pulverkom- 
ponente (A) und eine Flussigkoniponenle (B), wobei Komponente (A) 

0,5 bis 10 Gew.-Teile eines Epoxidharzes vom Bisphenol A- oder F-Typ 

10 bis TO Gew.-Teile an Fullsioffen 

0 bis 1,0 Gew.-Teile Polyslyrol-Kugeln 

5 bis 20 Gew.-Teile eines zementhaltigen Bindemiltels 

0,1 bis 5 Gew.-Teile an ublichen Additiven 

en I halt. 

10017] Bei den Epoxidharzen kann hierbei auf die ublichen Polymere vom Bisphenol A- oder F-TVp zuriickgegriffen 
werden, die vorzugs weise eine Viskosiiat von 9000 bis 1 3 000 mPas und einen Epoxidwert (gemaB DIN 53 1 88) von 0,52 
bis 0,55 aufweisen. 

[0018] Als Fullstoffe werden insbesondere Quarzsand, Quarzmehl, Schwerspat^ Kalksteinmehl, Aluininiumoxid, Tal- 
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kum Oder Mischungen da von eingeseizi, 

[0019] GemaB einer bevorzugien Ausfuhrungsfomi kann die Pulverkoinponente (A) noch Polyslyrol-Kugeln enlhal- 
ten, die insbesondere einen Durchmesscr von 0.1 bis 2 mm aufweisen. 

10020] Als weiteren erfindungswcscnl lichen Zusatz eniiiall Koinponente (A) ein zenicnlhaltiges Bindeniitlel insbeson- 
dere Portlandzenient, Tonerdcschmelzzement, Komposilzeineni oder HS-Zemeni bzw. Mischungen davon, 
[0021] SchlieBlich enthali die Pulverkoiiiponenle (A) noch ubliche Addilive ausgewahll aus der Gruppc Vferdickungs- 
niiilei, FlieBniitiel, Entscliauiner, Verzogerer, Beschleuniger, Luftporenbildiier und Schwundkonipensationsniiltei. Als 
Verdickungsiinttel konnen hierbei die ublichen Celluloseether, wie z. B. MethylhydroxyeLhylcellulose oder Meihylhy- 
droxypropylcellulose, eingesetzl werden. 

[0022] Urn der erfindungsgemaB vorgeschlagenen Zusammensetzung eine ausreichende FlieBfahigkeit zu verlei- 
hen, kann die Pulverkomponenie (A) ein HieBmillel auf der Basis von Melainin-Fornialdehyd- oder Naphthalin-Forni- 
aldehyd-Kondensalionsprodukten sowie Polymer-Verbindungen auf Vinyl- oder Acryiat-Basis sowie Casein enthal- 
icn. 

[0023] GemaB weiterer bevorzugler Ausfuhrungslbrnien bestehen die Entschaumer aus Poiyethylen- und/oder Poly- 
propylenglykolen (ggf. mil einem Zusatz an aniorpher Kieselsaure), die Verzogerer aus Ciu-onensaure, Weinsaure und 
deren Salzen (insbesondere Phosphaten oder Glukonaten), die Beschleuniger aus Lithiumcarbonat oder Calciumformiat 
und die Schwundkompensalionsniinel aus Calciumoxid. Aluminiumpulven Polyelhyienglykolen, nichtionischen Tensi- 
den oder Neopentylglykol. 

[0024] Als Luflporenbildner konnen die ublichen Naturharze (wie z. B. Kieferwurzelharz) und/oder syntheiischen 
Tenside auf Basis von FeUsauresulfonaten eingeseizi werden. Insbesondere werden hierbei Vinsolharze verwendet, wel- 20 
che bei der Holzdestillalion als Naturharz anfallen und ca. 85% Harzsauren und ca. 15% vinsolische Produkte enthahen. 
[0025] Die TeilchengroBe der Pulverkoinponente (A) kann in weiien Grenzen variieri werden, doch hai es sich aus 
Griinden der Verarbeitbarkeil als besonders vorleilhaft erwiesen, die mittlere TeilchengroBe der Pulverkomponenie (A) 
auf einen Wert von 10 bis 5 000 pm einzustellen. 

[0026] £s ist als erfindungswesentlich anziisehen, dass die Flussigkomponente (B) 

0,5 bis 10 Gew.-Teile eines Aminharters 

2 bis 10 Gew.-Teile Wasser 

0 bis 5 Gew.- Teile eines Plastihzierungsmittels sowie 
10 bis 50 Gew.-Teile einer wassrigen Polymerdispersion auf Vinyl- oder Acrylat-Basis 30 

en t hai t . 

[0027] Als Aminharter konnen hierbei insbesondere Polyarnidoannne und/oder Polyamine und/oder Polyamin-Hp- 
oxidharz-Addukte eingeseizi werden, die ggf. in gelosler Fonn in Wasser vorliegen konnen. Vorzugsweise besitzen die 
Aminharter eine Viskositat (25°C) von 150 bis 1.200 mPas und eine Aminzahl von 250 bis 420. 35 
[0028] Als Plastifizierungsinitiel werden insbesondere Polyalkylenglykolether eingesetzl, die aus den ublichen 
Eihylen- und/oder I*ropylenglykol-Einheiten sowie Ci-C4-Alkyl- und Phenylresien aufgebaut sind. 
[0029] Bei der wMssrigen Polymerdispersion auf Vinyl- oder Acrylatbasis, die einen bevorzugten Feststoflfgehalt von 
40 bis 60 Gew.-% aufweist, werden als Polymerverbindungen insbesondere seiche auf Basis von Vinylacetat, Vinylpro- 
pionat, Vinyllaurat, Vinylversatat, Vinylchlorid, Vinylidenchlorid, geradkettigen oder verzweigten \^nylestem mil 3 bis 40 
18 C]-Atomen, Acryl- und MeLhacryl-Mononieren (insbesondere Estem) sowie Styrol, Butadien und Ethen eingesetzL 
[0030] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist die Verwendung der zweikomponentigen Zusam- 
mensetzung zum Abdichten von Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeil und nichtdriickendes oder drucken- 
des Wasser. 

[0031] Hierzu. werden die Komponenlen (A) und (B) vermischt, mil den ub[ichen \forrichlungen zu einer homogenen 45 
plaslischen Masse verarbeiteL und diese anschlieBend auf die abzudichlenden Bauwerke bzw. Bauteile nach bekannten 
Mclhodcn aufgcbrachl. 

[0032] Mil Hilfe der erfindungsgemaB vorgeschlagenen Zusammensetzung ist nicht nur ein bitumenfreies Arbeiten 
moglich, sondern es werden noch folgende Vorieile im Vergleich zu Bitumendickbeschichtungen erzielt: 
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- verbesserte Friihwasserbestandigkeit 

- verbesserie Kalleflexibilitat und Rissiiberbriickung 

- Moglichkeil eines hohen Schichtdickenauftrags bis 10 mm ohne Rissbildung 

- Rissfreiheit in Hohlkehlen 

- hohe Wasserfestigkeil troiz extremer Flexibilitat 
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[0033] IDie nachfolgenden Beispiele soUen die Erfindung naher eriaulem. 



Beispiele 
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Beispiel 1 



Pulverkomponetite (A) 



Gew.-Teile 



Epoxidharz: AraldilGY 250*^ (Bisphenol-A-IIarz, Molmasse < 700) 
Quarzsand (0,06-0,2 mm) 
Polysiyrolkugein (0 = 1,0-2,0 mm) 
PorUandzcment GEM 1 42,5 R 



1,50 
47,30 

0,60 
12,00 
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Pulverkoinponente fA) Gew.-Teile 

Verdickungsmillel : Tylose MH 2000^^ (Cell uloseel her) 0,20 

Entschaunier: Agitan P 803^^ 0,30 

5 Hersieller: Ciba GmbH 

Hersteller: Ciarianl GmbH 
■^^ Hersieller: MQnzing Cheniie GmbH 

10 FlUssigkomponenteCB) Gew.-Teile 

wassrige Polyiiierdispersion: Cenibond 008^^ (Acrylatdispcrsion mil 54 Gew.-% Festkorpergehali) 3 1 ,00 

Plasiirizierungsmitlel: Plaslilit 3060^^ 1 ,20 

Wasser 4 70 

Aminharter: Beckopox-Spezialharier EH 66 1**- (Polyaminaddukl. 50%ig, gelost in Wasser) 1,20 



^ Hersieller Vinainul Lid. 
Hersieller: BASF AG 

Hersteller: Vianova Resins GmbH & Co. KG 
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Beispiel 2 



Pulvetkoinponente (A) Gew.-Teile 

Epoxidharz: Araldii GY 250^^ (Bisphenol-A-Harz, Molmasse < 700) 0,50 

Quarzsand (0,1-0,3 mm) 40 00 

Polystyrolkugein (0 = 1,0-2,0 mm) 0,80 

Portlandzemenl CEM 1 42,5 R h'oO 

Verdickungsmillel: Tylose MH 2000^^ (Celluloseelher) 0,30 

Enlschaumer: Agitan P 803^^ 0 40 

Beschleuniger: Calciunifomiiat 0,70 

Verzogerer: Citronensaure 0,30 



Hersteller: Ciba GmbH 
Hersieller: Clariant. GmbH 
Hersteller: Munzing Chemie GmbH 



FlUssigkomponcntc (B) Gcw.-Tcilc 

wassrige Polymerdispersion: Cenibond 0084) (Acrylatdispcrsion mil 54 Gew.-% Festkorpergehali) 35,00 

Piasiifizierungsniittel: Plastilit 3060^^ 1,(30 

Wasser ^[qq 

Aminharier: Beckopox-Spezialharier EH 661^^ (Polyaminaddukl 50%ig, gelost in Wasser) 0,40 



Hersteller: Vinamul Ltd. 
45 5} Hersteller: BASF AG 

Hersteller: Vianova Resins GmbH & Co. KG 



Beispiel 3 

50 

Bewertung der Beispiele 1 und 2 

(I = sehr gut; 6 = ungenugend) 

55 
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Beispiel 1 Beispiel 2 

Beurteilimg nach; 

Elastizitat ^) 3 2 

Friihwasserbestandigkeit ^) 2 3 

Haftixng 3) 2 2 

Biegeverhalten 3 2 

Wasserfestigkeit nach 1 Woche 2 2 
(Beurteilung in mm, Carstenrdhrchen) 

Physikalische Eigenschaften: 

Shore-A-Harte 86 70 

Diirchtrocknung (mm) 
bei Raiimtemperatur: 

nach 1 Tag 2,00 2,00 

nach 2 Tagen 4,00 4,00 

nachSTagen 5,00 5,00 



^) Zugeigenschaften von Kimststoffen nach EN ISO 527-1 

2) Regenfestigkeit von Fugendichtstoffen nach DIN 52461 

3) als Haftungsfestigkeit in Anlehnung an DIN 18156-4; 
Vorlagerung 28 d unter Standardbedingungen 
Priifung von Bittimenbahnen nach DIN 52 123 



Patentanspniche 

1 . Zweikomponenlige Zusainniensetzung zur Abdichtung von Bauwerken und Bauteilen, umfassend eine Pulver- 
koiiiponenle (A) und eine Flussigkoiiiponenle (B), dadurch gekennzeiclinci, dass die Koiiiponenle (A) 

0,5 bis 10 Gcw.-Tcilc cincs Epoxidharzcs voiii Bisphcnol A- odcr F-Typ 

10 bis 70 Gew.-Teile an Fullstoffen 

0 bis LO Gew.-Teile Polystyrol-Kugeln 

5 bis 20 Gew.-Teile eines zementhalligen Bindemittels 

OA bis 5 Gew.-Teile an ubiichen Additiven 

und die Koiiiponenle (B) 

0,5 bis 10 Gew.-Teile eines Aininharters 

2 bis 10 Gew.-Teile Wasser 

0 bis 5 Gew.-Teile eines Plaslifizierungsinittels sowie 

10 bis 50 Gew.-Teile einer wassrigen Polymerdispersion auf \^nyl- oder Acrylat-Basis 
en ih alien. 

2. Zusaminensetzung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Epoxidharz eine Viskosital von 9000 bis 
13 000 inPas und einen Epoxidwert (DIN 53188) von 0,52 bis 0,55 aufweist. 

3. Zusainniensetzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnel, dass die Fiillsloffe aus Quarzsand, Quarz- 
iiiehl, Schwerspai, Kalksieinmehl, Aluniiniumoxid, T^lkuni oder Mischungen davon bestehen. 

4. Zusainniensetzung nach einem der Anspiiiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Polyslyrol-Kugeln ei- 
nen Durchniesser von 0,1 bis 2 mm bcsitzen. 

5. Zusanimensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie als zenienthalliges Bin- 
demiUel Portlandzemeni, Tonerdeschmelzzenient, Konipositzenient oder HS-Zenienl enlhalt. 

6. Zusaininenseizung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Addiliv ein Zusalzmit- 
lel ausgewahlt aus der Gruppe Verdickungsinitiel, RieBniiUel, Entschaumer, Verzogerer, Beschleuniger, Lufiporen- 
biidncr und Schwundkompcnsationsmittel darstellt. 



5 



.101S0601A1J_> 



DE 101 50 601 A 1 

7. Zusannnensetzung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Verdickungsniittel einen Celluloseeiher 
darsielll. 

8. Zusaninienseizung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnel, dass die FlieBniiuel aus Melainin-Fommldehyd- 
cxier Naphlhalin-Fomialdchyd-Kondensationsprodukien, Polymer- Verbindungcn auf Vinyl- odcr Acrylal-Basis 
Oder Casein beslehen. 

9. Zusainnicnseizung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnel, dass es als Enlschaunier ein Polycihylen- und/ 
Oder Polypropyleiiglykol, ggf. mil eiiieni Zusaiz an amorplier Kieselsaure, enlliall. 

10. Zusaiiimensetzung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnel, dass der Verzogerer aus Citronensiiure und 
Weinsaure und/oder deren Salzen (Phosphaten oder Glukonalen) bcslehl. 

11. Zusammensetzung nach Anspruch 6, dadurch gekcnnzeichneu dass der Beschleuniger Lilhiuincarbonal oder 
Calciumfonniat darsielll. 

12. Zusannnenscizung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnel dass die Luflporenbildncr Nalurharze und/oder 
synthelischc Tenside auf Basis von FeU sauresuifonalen sind. 

13. Zusaiiimenseizung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnel, dass das Schwundkompensationsmitiel aus Cal- 
ciunioxid, Aluminiumpulver, PolyeUiylenglykolen, nichtionischen Tensiden oder Neopentylglykol besleht, 

14. Zusammensetzung nach eincm der Anspruche 1 bis 13, dadurch gekcnnzeichneu dass als Aminharter ein ggf. in 
Wasser gelosles Polyamidoamin und/oder Polyamin und/oder Polyaiiiin-Epoxidharz-Addukt eingeselzi wird. 

15. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch gekcnnzeichneu dass der Aminharter eine Vis- 
kosital (25°C) von 150 bis 1.200 mPas und eine Aminzahl von 250 bis 420 aufweisu 

16. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 15, dadurch gekcnnzeichneu dass das Plastifizierungsmiltel 
aus einem Polyalkylenglykolether bestehu 

17. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 16, dadurch gekcnnzeichneu dass die wassrige Polymer- 
Dispersion einen Feststotfgehalt von 40 bis 60 Gew,-% aufweisU 

18. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnel, dass die Polymerverbindun- 
gen auf Vinyl- oder Acrylat-Basis aus Vinylacetat, Vinylpropional, Vmyllaurat, Vmyiversalat, Vmylchlorid, Vmy- 
lidenchlorid, geradkettigen oder verzweiglen \^nylestern mit 3 bis 1 8 C-Alomen, Acryl- und Melhvacryl-Monome- 
ren (insbesondere Estem) sowie Slyrol, Butadien und Ethen aufgebaul sind. 

19. Verwendung der Zusammensetzung nach den Anspriichen 1 bis 18 zum Abdichten von Bauwerken und Bautei- 
len gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdruckendes oder driickendes Wasser. 

20. Verwendung nach Anspruch 19, dadurch gekcnnzeichneu dass man die Komponenien (A) und (B) vennischu 
mil den ublichen Vorrichtungen zu einer homogenen plastischen Masse verarbeitel und diese anschlieBend auf die 
abzudichtenden Bauwerke bzw. Bauleile nach bekannlen Melhoden aufbringu 
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